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Die folgenden Angaben sind den vom Anrnelder eingerelchten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

® Verfahren zur Herstellung eines Kopierschutzes fur eine elektronische Schaltung 

® Die Erfindung betrifft Verfahren zur Herstellung eines 
Kopierschutzes fur eine integrierte Schaltung. 
Um das unberechtigte Kopieren eines integrierten Schalt- 
kreises zu vermeiden, ist es eine Aufgabe der Erfindung 
einen wirksamen und sicheren Kopierschutz zur Verfu- 
gung zu stellen. 

Es wird ein Verfahren vorgeschlagen, umfassend die 
Schritte: Bereitstellen eines Substrats (1), welches Halb- 
leiterstrukturen <2) auf zumindest einer ersten Seite (la) 
des Substrats (1) aufweist, 

Bereitstellen eines Materials zur Beschichtung des Sub- 
strats (1), 

Beschichten des Substrats (1) mit einer Kopierschutz- 
schicht (4). 

Es hat sich als besonders vorteilhaft erwiesen, die Kopier- 
schutzschicht (4) durch Aufdampfen eines silikatischen 
Glases zu erzeugen, da so ein Atzverfahren, welches die 
Kopierschutzschicht auflost, ebenfalls das Substrat (1) 
derart angreift, dass die Halbleiterstrukturen (2) zumin- 
dest teilweise zerstort werden. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel- 
lung eines Kopierschutzes fiir eine elektronische Schaltung, 
Lnsbesonderc eine integrierte Schaltung und ein elektroni- 
sches Bauteil mit, einem Kopierschutz. 
[0002] Die Komplexitat von elektronischen Schaltungen, 
insbesondere integrierten Schaltungen wird aufgrund der 
anhaltenden technischen Weiterentwicklung immer kompli- 
zierter. Dies ruft Produktpiraten auf den Plan, welche eine 
integrierte Schaltung aus dem Gehause freilegen, um diese 
zu analysieren und die Ergebnisse gegen den Willen des 
Hers tellers zu missbrauchen sowie insbesondere die inte- 
grierte Schaltung zu kopieren. 

[0003] Dieses Problem ist besonders relevant bei elektro- 
nischen Schaltungen, fiir die ein erhohtes Geheimhaltungs- 
interesse seitens des Herstellers besteht, wie z. B. bei 
Schaltkreisen zur Entschlusselung von verschlusselten Si- 
gnalen, insbesondere fiir das Bezahlfernsehen (Pay-TV) und 
Plastik Chipkarten. 

[0004] Zwar werden Chips typischerweise in Gehausen 
oder ahnlich gekapselt, doch lassen sich diese mil entspre- 
chenden Mitteln wieder entfernen und bieten daher keinen 
hinreichenden Schutz vor Missbrauch oder Kopie. 
[0005] Daher ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung ein Verfahren bereitzustellen, welches die Herstellung 
eines wirksamen und sicheren Kopierschutzes fur eine elek- 
tronische Schaltung ermoglicht. 

[0006] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
ist es ein elektronisches Bauteil mit einem wirksamen Ko- 
pierschutz verfugbar zu machen. 

[0007] Die Aufgabe der Erfindung wird in uberraschend 
einfacher Weise bereits durch den Gegenstand der Ansprii- 
che 1 und 25 gelost Weitere Ausgestaltungen der Erfindung 
sind Gegenstand der Unteranspriiche. 
[0008] Fiir das erfindungsgemaBe Verfahren zur Herstel- 
lung eines Kopierschutzes fiir eine elektronische Schaltung 
wird ein Substrat bereitgestellt, welches Halbleiterstruktu- 
ren auf einer ersten Seite des Substrats aufweist. Dieses 
Substrat ist z. B. ein noch nicht in Chips unterteilter Sili- 
zium- Wafer mit aufgedruckten Schaltkreisen. 
[0009] Die elektronische Schaltung umfasst vorzugsweise 
einen Schaltkreis, eine integrierte Schaltung und/oder einen 
Sensor. 

[0010] Weiter werden Materi alien zur Beschichtung des 
Substrats bereitgestellt und das Substrat mit einer oder meh- 
reren Kopierschutzschichten beschichtet Die Kopierschutz- 
schicht bzw. Kopierschutzschichten erfullen insbesondere 
die Funktion eines Schutzes vor dem Ausspahen, Missbrau- 
chen und Kopieren einzelner Halbleiterstrukturen und/oder 
der gesamten Schaltung. Der Kopierschutz schutzt insbe- 
sondere Schaltungen mit Halbleiterstrukturen, welche elek- 
tronische Entschltisselungsmittel umfassen, da diese beson- 
ders geheimhaltungsbedurftig sind. Ein wichtiger Anwen- 
dungsbereich der Erfindung ist daher der Schutz vor Pro- 
duktpiraterie und die Entschlusselung durch unberechtigte 
Personen von Decodern fiir den Bezahlrundfunk, insbeson- 
dere fiir das Bezahlfernsehen (Pay-TV) oder bei sicherheits- 
relevanten Schaltkreisen auf Chipkarten. 
[0011] Eine Beschichtung als Kopierschutz vorzusehen 
hat den Vorteil, dass sie einerseits einen sehr wirksamen Ko- 
pierschutz, bzw. Analyse- oder Ausspahschutz bedeutet und 
anderseits einfach auf das Substrat oder den Wafer aufge- 
bracht werden kann. 

[0012] DarUber hinaus bietet ein Beschichtung einen 
gleichmaBigen Schutz Uber den gesamten beschichteten Be- 
reich, was sogar das Ausspahen von Teilen der Schaltung 
wirksam verhindern kann. 
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[0013] Insbesondere kann eine Beschichtung auch als 
Teilschritt im Herstellungsverfahren der Schaltung inte- 
griert sein. Dieser Vorteil wirkt sich besonders positiv aus, 
wenn ohnehin Beschichtung en, z. B. Passivierungs- oder 
5 Stabilisierungschichten, aufgetragen werden sollen. In die- 
sem Fall konnen die Kopierschutzschicht bzw. -schichten 
und eine oder mehrere weitere Beschichtungen, z. B. eine 
Passivierungs- oder Stabilisierungsbeschichtung in dersel- 
ben Vorrichtung, insbesondere Vakuumkammer durchge- 
10 fUhrt werden, vorzugsweise ohne, dass das Substrat zwi- 
schen den Beschichtungen aus der Vorrichtung entfemt 
wird, und so ein kosten- und zeitintensiver Umriistvorgang 
vermieden werden kann. 

[0014] Besonders vorteilhaft hinsichtlich der Verfahrens- 

ts okonomie bei der Herstellung von Halbleiterprodukten ist, 
dass die Kopierschutzbeschichtung flachig auf den noch un- 
zerteilten Wafer aufgetragen werden kann, so dass eine Viel- 
zahl von Chips in einem Arbeitsschritt mit dem Kopier- 
schutz versehen werden konnen. Dies ist insbesondere bei 

20 Chips, welche auf Wafer-Ebene gehaust werden, dem soge- 
nannten Wafer-Level Packaging (WLP), von Vorteil. Hier- 
bei kann das erfindungsgemaBe Verfahren das WLP einer- 
seits erganzen, andererseits aber sogar zumindest Teil- 
schritte des WLP ersetzen, namlich insbesondere wenn die 

25 Kopierschutzschicht derart ausgebildet ist, dass sie gleich- 
zeitig eine Gehause- und/oder eine Stabilisierungs funktion 
erfiillt, d. h. ein integraler Bestandteil des Gehauses ist. 
[0015] Vorzugsweise werden die Halbleiterstrukturen zu- 
mindest bereichs weise mittels der Kopierschutzschicht bzw. 

30 -schichten abgedeckt, so dass diese ohne Entfernung der 
Kopierschutzschicht bzw. -schichten nicht zuganglich sind. 
[0016] Dabei werden die Kopierschutzschicht bzw. - 
schichten bevorzugt dergestalt an das Substrat angepasst, 
dass ein Atzverfahren, welches die Kopierschutzschicht 

35 bzw. -schichten aufldst, ebenfalls das Substrat derart an- 
greift, dass die Halbleiterstrukturen zumindest teilweise an- 
gelost, aufgelost, angegriffen und/oder zerstort werden und/ 
oder die logische Schaltung nach Entfernen der Kopier- 
schicht bzw. -schichten nicht mehr nachempfunden werden 

40 kann, so dass ein Ausspah- oder ein Kopierversuch bei wel- 
chem die Kopierschutzschicht bzw. -schichten abgeatzt wer- 
den sollen, zum Scheitern verurteilt ist. Als mogliche Atz- 
verfahren fur die Kopierschutzschicht bzw. -schichten, kom- 
men insbesondere chemisches oder Nassatzen, sowie Trok- 

45 ken- oder Plasmaatzen in BetrachL 

[0017] Vorteilhafterweise ist eine selektive Ablosung der 
Schutzschichten, ohne die auf dem Substrat oder Wafer vor- 
handenen Halbleiterstrukturen zu schadigen, somit unmog- 
lich oder zumindest erheblich erschwert. Die Strukturen 

50 konnen daher nicht ohne weiteres unberechtigterweise ko- 
piert werden. 

[0018] Vorzugsweise enthalt mindestens eine Kopier- 
schutzschicht Silizium. Dieses ist hinsichtlich des Atzver- 
haltens sehr gut an Substrate mit Halbleiterschichten auf Si- 

55 liziumbasis angepasst. 

[0019] Die Kopierschutzschicht bzw. -schichten werden 
bevorzugt als eine zumindest bereichsweise geschlossene 
Schicht aufgebracht und sind insbesondere fest, vollstandig 
und/oder flachig mit dem Substrat verbunden und/oder haf- 

60 ten auf diesem, so dass auch andere als atzende Angriffe ab- 
gewehrt werden. 

[0020] Vorzugsweise sind zumindest die Bereiche des 
Substrats in welchen sich die Halbleiterstrukturen befinden 
vollstandig von der Kopierschutzschicht bzw. den -schich- 
55 ten bedeckt und/oder hermetisch verkapselt 

[0021] Die Erfinder haben Uberraschenderweise festge- 
stellt, dass sich Glas als Material fiir die Kopierschutz- 
schicht eignet Daher wird insbesondere eine Glasschicht 
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auf das Substrat aufgebracht Dabei wild ein silikatisches 
Glas, z. B. ein Borosilikatglas, insbesondere mit Anteilen 
von Aluminiumoxid und/oder Alkalioxid bevorzugt. Als be- 
sonders geeignet envies sich in Versuchen das Aufdampf- 
glas 8329 der Fa. Schott 

[0022] Die Kopierschutzschicht, d. h. insbesondere das 
Glas weiden bevorzugt aufgedampft. Das Aufdampfen ver- 
ursacht vorteilhafterweise eine sehr feste Bindung mit dem 
Substrat, ohne dass z. B. Klebstoffe notwendig sind. 
[0023] Die Kopierschutzschicht ist entweder durchsichUg, 
was fur optoelektronische Bauelemente vorteilhaft ist oder 
undurchsichtig, in transparent, getom, gefarbt, triibe, mattiert 
oder annlich sichtbehindernd. 

[0024] Silizium als Hauptkomponente von Wafer und 
Schutzschicht kann im wesentlichen nur durch die gleichen 
Atzchemikalien entfernt werden, was die Mdglichkeit der 
selektiven Abatzung nahezu ausschlieBt Sogar bei Anwen- 
dung von TYockenatz verfahren ist eine Materialkombination 
von Silizium-Substrat bzw. -Wafer und Silizum-Glas gegen- 
iiber selektiver Atzung geschutzt, da die Information uber 
den Atzstop nur anhand der Elemente der Halbleiterschicht 
oder der Glasschicht gewonnen werden kann. Erst nach Er- 
halt dieser Information, also nach Schadigung der Halblei- 
terschichten, kann der Atzprozess gestoppt werden. 
[0025] Aber auch die Verwendung von Glas fur andere als 
Silizi urn-Substrate sowie org anise he und anorg anise he 
Halbleiter ist durch die Verwendung entsprechend angepass- 
ter Aufdampfglaser moglich. 

[0026] Vorzugsweise betragt die Oberflachenrauhigkeit 
des Substrats hoc hs tens 50 pm, 10 um oder 5 um und/oder 
der Warmeausdehnungskoeffizient des Substrats und des 
Materials der Kopierschutzschicht, insbesondere des Auf- 
dampfglases stimmen uberein. 

[0027] GemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform um- 
fasst die Kopierschutzschicht ein zumindest binares System, 
vorzugsweise ein Mehrkomponentensystem. Als zumindest 
binares System wird dabei ein Material verstanden, welches 
eine Synthese aus zumindest zwei chemischen Verbindun- 
gen darstellt 

[0028] Als besonders effektive Aufdampfverfahren fur die 
Kopierschutzschicht haben sich thermische Bedampfung 
und Elektronenstrahlbedampfung erwiesen. Es werden vor- 
teilhafl hohe Aufdampfraten von mindestens 0,01 um/min, 
0,1 um/min, 1 um/min, 2 um/min und/oder bis zu 
10 um/min, 8 um/min, 6 um/min oder 4 um/min erzielL Das 
ubertrifft bekannte Sputterraten um ein Vielfaches und 
macht den Einsatz des erfindungsgemaBen Verfahrens zur 
Herstellung eines Kopierschutzes auBerst interessant Da- 
durch lassen sich schnell und effektiv Schichtdicken mit ei- 
ner Dicke von 0,1 um bis 1000 um, vorzugsweise 10 um bis 
100 um auf das Substrat auftragen. Bisher aufgebrachte 
Sputterschichten von Einkomponentensystemen (typischer- 
weise SiC>2) besitzen Sputterraten von lediglich wenigen 
Nanometem pro Minute. 

[0029] Vorzugsweise wird das Beschichten des Substrats 
mit der Kopierschutzschicht bei einer Bias-Temperatur von 
unter 300°C, insbesondere unter 150°C und besonders be- 
vorzugt im Bereich von 100°C durchgefuhrt Zum Be- 
schichten des Substrats mit der Kopierschutzschicht, insbe- 
sondere zum Aufdampfen der Glasschicht hat sich eine Hin- 
tergrunddruck von 1~ 3 mbar bis 10~ 7 mbar, insbesondere im 
Bereich von \Q~ 5 mbar bewahrt 

[0030] GemaB einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin- 
dung wird zumindest eine weitere Schicht, z. B. eine Glas-, 
Keramik-, Metall oder KunststofTschicht, insbesondere als 
optische und rontgenoptische Schutzschicht und/oder als 
Schutzschicht gegen kapazitives und induktives Ausspahen 
aufgebracht, wobei diese Schutzschicht fur elektromagneti- 



sche Wellen, insbesondere fiir Rdntgenstrahlen im wesentli- 
chen undurchlassig ist, bzw. eine kapazitive und/oder induk- 
tive Abschirmung umfasst Diese Schicht kann sowohl 
ganzflachig, gUnstigstenfalls partiell die schUtzenden Berei- 
5 che des Substrates Uberdecken. Dabei kann die Schutz- 
schicht aber auch derart aufgebracht sein, dass dennoch Si- 
gnale kontaktlos, insbesondere induktiv oder kapazitiv ein- 
oder ausgekoppelt werden konnen. 

[0031] GemaB einer bevorzugten Ausfiihrungsform wer- 
10 den zumindest ein Teil der fiir die Funktion der Schaltkreise 
notwendigen Leiterbahnen und/oder passiven Bauelemente 
in die Schutzschichtenfolge mit eingebaut, so dass bei Ent- 
fernung der Schutzschichten die Logik der Schaltkreise 
nicht mehr oder nur unter erschwerten Bedingungen nach- 
is vollziehbar ist. 

[0032] GemaB einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin- 
dung wird zumindest eine weitere Schicht, z. B. eine Glas- 
oder KunststofTschicht, insbesondere als Passivierungs- 
schicht und/oder als mechanische Verstarkung auf einer der 
20 ersten Seite gegeniiberliegenden zweiten Seite des Substrats 
aufgebracht. Eine Kombination aus einer Glasschicht mit 
Passivierungsfunktion und einer darauf aufgebrachten me- 
chanisch verstarkenden KunststofTschicht ist von besonde- 
rem Vorteil. 

25 [0033] GemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform wird 
das erfmdungsgemaBe Verfahren mit einem Verfahren zur 
Gehausung von Halbleiterbauteilen kombiniert, bei wel- 
chem das Substrat gedUnnt wird, Atzgruben mit Bond Pads 
auf der ersten Seite des Substrats als Atzstop erzeugt wer- 

30 den, eine KunststofTschicht mittels Kunststoffiithografie auf 
eine der ersten Seite gegenuberliegende zweite Seite des 
Substrats aufgebracht wird, wobei die Bond Pads offen blei- 
ben, Kontakte auf der zweiten Seite durch Beschichten, ins- 
besondere Besputtern mit einer leitfahigen Schicht erzeugt 

35 werden, ein Ball-Grid- Array aufgebracht wird und/oder ab- 
schlieBend das Substrat in einzelne Chips zerteilt wird. Falls 
gewiinscht, wird die KunststofTschicht auf der zweiten Seite 
vor dem Zerteilen wieder entfemt und/oder werden die Atz- 
gruben mit ieitfahigem Material gefullt. 

40 [0034] GemaB einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungs- 
form wird eine der ersten Seite gegenuberliegende zweite 
Seite des Substrats mit einer 1 pm bis 50 pm dicken Glas- 
schicht bedampft und unter der Glasschicht befindliche 
Bond Pads werden, insbesondere mittels Schleifen oder At- 

45 zen, freigelegt. 

[0035] GemaB einer bevorzugten Weiterentwicklung wird 
eine der ersten Seite gegenuberliegende zweite Seite des 
Substrats im Bereich der Anschlussstrukturen mit einer par- 
dell aufgetragenen KunststofTschicht mittels Lithographie 

50 versehen und danach mit einer 1 pm bis 50 um dicken Glas- 
schicht ganzflachig bedampft, deren Starke die der Kunst- 
stofTschicht nicht iiberschreiten darf. AnschlieBend konnen 
die Anschlussstrukturen durch Ablosen der dariiber befind- 
lichen KunststofTschicht sowie der darauf aufgedamften 

55 Glasschicht mittels Lift Off Technik freigelegt werden. 

[0036] GemaB einer weiteren Ausfuhrungsform umfasst 
das Substrat Anschlussstrukturen, welche mit einer struktu- 
rierten Deckschicht, insbesondere mittels Kunststoffiitho- 
grafie auf der ersten Seite des Substrats beschichtet werden. 

60 [0037] AnschlieBend wird das Beschichten mit der Ko- 
pierschutzschicht durchgefuhrt. Dann wird die Kopier- 
schutzschicht gedunnt, z. B. abgeschliffen oder abgeatzt, 
zumindest bis die Deckschicht freigelegt ist Danach wird 
vorzugsweise die Deckschicht zur Freilegung der An- 

65 schlussstrukturen wieder entfemt Hierdurch konnen selek- 
tiv die Bereiche auf dem Substrat, in denen sich die Halblei- 
terstrukturen befinden, mit der Kopierschutzschicht ge- 
schutzt werden, wohingegen die Bereiche in denen sich die 



DE 102 52 787 A 1 



Anschlussstrukturen befinden rrei kontaktierbar bleiben. 
Vorzugsweise werden anschlieBend zur Kontaktierung erha- 
bene Anschlusskontakte, z. B. in Form eines Ball Grid Ar- 
rays auf der ersten Seite des Substrats auf den Anschluss- 
strukturen aufgebracht und elektrisch lei tend mil diesen ver- 
bunden, was auch als Flip-Chip Technik bezeichnet wind. 
[0038] Die vorliegende Erfindung steht in Zusammenhang 
mit den Erfindungen der deutschen Patentanmeldungen DE- 
102 22 964.3-33, angemeldet am 23.05.02 und DE- 
102 22 609.1-33, angemeldet am 23. 05. 02 sowie der deut- 
schen Gebrauchsmusteranmeldung 202 05 830.1, angemel- 
det am 15. 04. 02. Daher wird der Inhalt dieser drei Anmel- 
dungen hiermit durch Referenz vollumfanglich zum Gegen- 
stand dieser Offenbarung gemacht. 

[0039] Im folgenden wird die Erfindung anhand bevor- 
zugter AusfUhrungsbeispiele und unter Bezugnahme auf die 
Figuren naher erlautert. 

Kurzbeschreibung der Figuren 
[0040] Es zeigen 

[0041] Fig. la einen Querschnitt durch einen Abschnitt ei- 
nes Wafers mit einer aufgedampften Glasschicht auf der 
Oberseite, 

[0042] Fig. lb wie Fig. 1 a mit einer weiteren aufgedampf- 
ten Glasschicht auf der Unterseite, 

[0043] Fig. 1c wie Fig. la mit einer weiteren geschlosse- 
nen Schutzschicht aus Metall, Keramik, Glas cxier Kunst- 
stoff sowie einer abschlieBenden aufgedampften Glas- 
schicht auf der Oberseite 

[0044] Fig. Id wie Fig. la mit einer weiteren nicht ge- 
schlossenen Schutzschicht aus Metall, Keramik, Glas oder 
Kunststoff sowie einer abschlieBenden aufgedampften Glas- 
schicht auf der Oberseite 

[0045] Fig. le wie Fig. la mit einer weiteren nicht ge- 
schlossenen Schutzschicht (Leiterbahnen, passive Bauele- 
mente) aus Metall oder Keramik sowie einer abschlieBenden 
aufgedampften Glasschicht auf der Oberseite 
[0046] Fig. 2 einen Waferabschnitt mit Glas unci Kunst- 
stoff schicht, 

[0047] Fig. 3 eine Herstellung von Anschlussen an den 
Wafer, 

[0048] Fig. 4 wie Fig. 3 mit einer Kunststoff-Passivierung 
der Wafemnterseite, 

[0049] Fig. 5 eine Beschichtung der Waferunterseite mit 
Aufdampfglas, 

[0050] Fig. 6 ein Anbringen eines Ball Grid Arrays an den 
Wafer aus Fig. 5, 

[0051] Fig. 7a eine weitere Anbringungsart des Ball Grid 
Arrays an den Wafer, 

[0052] Fig. 7b wie Fig. 7a mit einer Kunststoffschicht auf 
der Unterseite des Wafers, 

[0053] Fig. 8 eine Kapselung der Unterseite eines Wafers, 
[0054] Fig. 8a eine weitere Kapselung der Unterseite ei- 
nes Wafers, 

[0055] Fig. 9 ein Anbringen von Ball Grid Arrays am Wa- 
fer aus Fig. 8 oder Fig. 8a, 

[0056] Fig. 10 ein Schema einer Verdampfungsanord- 
nung, 

[0057] Fig. 11 einen Querschnitt durch einen Waferab- 
schnitt mit einer Kunststoffschicht und einer geschlossenen 
Glasschicht auf der Oberseite, 

[0058] Fig. 11a einen Querschnitt durch einen Waferab- 
schnitt mit einer Kunststoffschicht und einer strukturierten 
Glasschicht auf der Oberseite 

[0059] Fig. 12 den Waferabschnitt aus Fig. 11 nach Ab- 
schleifen der Glasschicht und/oder Entfemen der Kunst- 
stoffschicht mittels Lift Off Tfechnik und 



[0060] Fig. 13 den Waferabschnitt aus Fig. 12 nach Auf- 
bringen eines Ball Grid Arrays. 

Detaillierte Beschreibung der Erfindung 

5 

[0061] Fig. 10 zeigt die Anordnung eines Substrats 1 zu 
einer Aufdampfglasquelle 20. Diese besteht aus einem Elek- 
tronenstrahlerzeuger 21, einer Strahlumlenkeinrichtung 22 
und einem Glastarget 23, das von einem Elektronenstrahl 24 

10 getroffen wird. An der Auftreffstelle des Elektronenstrahls 
verdampft das Glas und schlagt sich an der ersten Seite la 
des Substrats 1 nieder. Um das Glas des Targets 23 mog- 
lichst gleichmaBig verdampfen zu lassen, wird das Target 
gedreht und der Strahl 24 gewobbelt. 

is [0062] Wegen naherer Einzelheiten des moglichen Sub- 
strats 1 wird Bezug auf Fig. la und lb genommen. Ein Sili- 
ziumwafer als das Substrat 1 weist Bereiche 2 mit Halblei- 
terstrukturen sowie Bereiche 3 mit AnschluBstrukturen auf, 
die hier als Bond Pad, beispielsweise aus Aluminium, aus- 

20 gebildet sind. Der Siliziumwafer stellt ein Substrat mit einer 
Oberflachenrauhigkeit < 5 um dar. Die Oberseite la des 
Substrats liegt der Unterseite lb gegenuber. Auf die Ober- 
seite la ist eine Glasschicht 4 als Kopierschutzschicht nie- 
dergeschlagen worden, die vorzugsweise aus dem Auf- 

25 dampfglas des T^ps 8329 der Firma Schott gewonnen 
wurde. Dieser Glastyp kann durch Einwirkung des Elektro- 
nenstrahls 24 weitgehend verdampft werden, wobei man in 
evakuierter Umgebung mit 10~ 5 mbar Restdruck und einer 
BIAS Tempera tur wahrend der Verdampfung von 100°C ar- 

30 beitet. Unter diesen Bedingungen wird eine dichte geschlos- 
sene Glasschicht 4 erzeugt, die weitgehend gegenuber Ga- 
sen und Russigkeiten, auch Wasser, dicht ist, jedoch Licht 
durchlasst, was im Falle von elektrooptischen Bauteilen 
wichtig ist. 

35 [0063] Die Unterseite lb des Wafers steht fur weitere Be- 
arbeitungsschritte zur Verfugung, welche das Nass-, Trok- 
ken- und Plasmaatzen bzw. -reinigen umfassen. 
[0064] Fig. lb zeigt das Substrat 1 wie in Fig. la, aller- 
dings mit einer zusatzlichen Glasschicht 14, welche auf die 

40 Unterseite lb aufgedampft ist. 

[0065] Fig. lc zeigt das Substrat 1 wie in Fig. la, aller- 
dings mit einer zusatzlichen geschlossenen Schutzschicht 
4a, umfassend oder bestehend aus Metall, Keramik, Glas 
oder Kunststoff sowie einer weiteren abschlieBenden aufge- 

45 dampften Glasschicht 4 auf der Oberseite. 

[0066] Fig. Id zeigt das Substrat 1 wie in Fig. la, aller- 
dings mit einer zusatzlichen, lediglich abschnittsweise ge- 
schlossenen bzw. nicht geschlossenen Schutzschicht 4b, 
umfassend oder bestehend aus Metall, Keramik, Glas oder 

50 Kunststoff. Die Schutzschicht 4b deckt wichtige Bereiche 
des Substrates, genauer die Bereiche 2 mit Halbleiterstruk- 
turen ab. Die Bereiche 3 mit Anschlussstrukturen sind nicht 
abgedeckt Auf der Oberseite der Schutzschicht 4b ist eine 
weitere abschlieBende Glasschicht 4 aufgedampft 

55 [0067] Fig. le zeigt das Substrat 1 wie in Fig. la, aller- 
dings mit einer zusatzlichen nicht geschlossenen Schutz- 
schicht 4c, umfassend oder bestehend aus Metall oder Kera- 
mik. Die Schutzschicht 4c enthalt zusatzlich Leiterbahnen 
und/oder passive Bauelemente wie Widerstande, Kondensa- 

60 toren, Varistoren, Spulen oder ahnliches. Auf der Oberseite 
der Schutzschicht 4b ist eine weitere abschlieBende Glas- 
schicht 4 aufgedampft. 

[0068] Fig. 2 zeigt eine mehrschichtige Deckschicht des 
Substrats 1, die in diesem Ausfuhrungsbeispiel aus einer 
65 Glasschicht 14 und einer Kunststoffschicht 5 auf der Unter- 
seite lb besteht Die Glasschicht 14 hat eine Dicke im Be- 
reich von 1 bis 50 um, was fur die Abkapselung bzw. den 
hermeuschen Abschluss geniigt, wahrend die Kunststoff- 
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schicht 5 dicker ist urn dera Wafer als WerkstUck groBere 
Stabilitat fUr nachfolgende Bearbeitungsschritte zu verlei- 
hen. 

[0069] Altemativ oder zusatzlich kann in gleicher Weise 
auch eine Kunsts toff schicht auf die Glasschicht 4 auf der 5 
Oberseite aufgebracht werden, so dass dort eine entspre- 
chende mehrschichtige Deckschicht aufgebracht ist 
[0070] In Fig. 3 ist die weitere Bearbeitung eines Wafers 
angedeutet. Der Wafer wird an der Unterseite gedunnt und 
es werden Atzgruben 6 erzeugt die bis zu den Bond Pads 3 10 
reichen, welche als Atzstop wirken. Die Waferunterseite lb 
wird mit einer Kunststofflithographie versehen, wobei die 
Bereiche mit den Bond Pads 3 offen bleiben. Es werden 
nunmehr Lei tungskontakte 7 auf der Unterseite erzeugt, was 
beispielsweise durch Bespriihen oder Besputtem geschieht, is 
wodurch leitfahige Schichten 7 im Bereich der Atzgruben 6 
erzeugt werden. Nunmehr wird der bei der Lithographic ver- 
wendete Kunststoff von der Waferunterseite lb entfemt. 
Alsdann wird ein Ball Grid Array 8 an den leitfahigen 
Schichten 7 angebracht und der Wafer wird entlang von 20 
Bbenen 9 aufgetrennt Es entstehen eine Mehrzahl von elek- 
tronischen Bauteilen, deren Halbleiterstrukturen 2 sicher 
zwischen der Kopierschutzschicht 4 und dem Substrat 1 ein- 
gebettet und hermetisch verschlossen ist. 
[0071] Fig. 4 zeigt eine Abwandlung der Ausfuhrungs- 25 
form der Fig. 3. Es werden die gleichen Verfahrensschritte 
wie zuvor ausgeruhrt, jedoch wird der Kunststoff an der Wa- 
ferunterseite lb nicht entfernt und bedeckt die Unterseite als 
Passivierungs- und Schutzschicht 10. 

[0072] Fig. 5 zeigt eine Ausfuhrungsform, bei der ans telle 30 
der Kunststoffschicht 10 eine aufgedampfte Glasschicht 11 
auf der Unterseite lb des Substrats aufgebracht werden soli. 
Wie bei der Ausfuhrungsform der Fig. 3 wird der zur Litho- 
graphie verwendete Kunststoff an der Waferunterseite lb 
entfernt und die gesamte Waferunterseite lb wird mit dem 35 
Glas bedampft, so dass eine 1 bis 50 um starke Glasschicht 
11 entsteht. 

[0073] Wie bei 1 lb dargestellt, bedeckt diese Glasschicht 
auch die nach auBen ragenden Teile der Leitungskontakte 7. 
Zum Anbringen eines Ball Grid Arrays 8 werden diese Be- 40 
reiche Ub durch Wegschleifen und/oder Wegatzen freige- 
legt Danach werden die Ball Grid Arrays angebracht, wie 
Fig. 6 zeigt, und es erfolgt eine Auftrennung des Wafers zur 
Bildung einzelner Bauteile, wie bei 9 angedeutet. Die emp- 
findlichen Halbleiterstrukturen 2 sind nach oben und nach 45 
unten jeweils durch eine Glasschicht 4 bzw. 11 mechanisch 
geschutzt Die Glasschicht 4 verkorpert gleichzeitig die Ko- 
pierschutzschicht. 

[0074] Bei einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
wird der Wafer an TVennebenen 9, die nicht durch die Bond 50 
Pads verlaufen, aufgetrennt. Dies hat den Vorteil, dass auch 
ein seitlicher Passivierungsschutz fur die Bauteile gewahr- 
leistet werden kann. Fig. 7a zeigt ein Beispiel der Auftren- 
nung, bei welchem nur Material der Deckschicht 4 und des 
Substrats 1 betroffen ist. Es wird zunachst wie bei den zuvor 55 
beschriebenen Ausfuhrungsbeispielen vorgegangen, d. h. 
der Wafer wird von der Unterseite gedunnt und es werden 
Atzgruben 6 erzeugt, die bis zur Unterseite der Bond Pads 3 
reichen. Die Waferunterseite lb wird lithographiert wobei 
die Bond Pad-Bereiche offen bleiben. Die Leitungskontakte 60 
7 werden im Bereich der Atzgruben 6 erzeugt, wobei die 
Atzgruben auBerdem mit leitfahigem Material 12 gefullt 
werden. Hier kommt die galvanische Verstarkung durch 
Ni(P) in Betracht Nachdem der Kunststoff an der Waferun- 
terseite entfernt worden ist, werden die Ball Grid Arrays 8 65 
angebracht Danach erfolgt die Auftrennung des Wafers ent- 
lang von Ebenen 9. Man erhalt elektronische Bauteile mit 
hermetisch eingeschlossenen Halbleiterstrukturen 2. 
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[0075] Altemativ kann auf das Entfemen der Kunststoff- 
schicht 10 verzichtet werden, so dass diese als Schutzschicht 
auf der Unterseite lb bestehen bleibt, wie in Fig. lb gezeigt 
ist. 

[0076] Fig. 8, 8a und 9 zeigen Ausfiihrungsbeispiele mit 
der Erzeugung einer unterseitigen Glasschicht 11. Es wird 
analog zur Ausfuhrungsform der Fig. 5 in Verbindung mit 
Fig. 7 vorgegangen, d. h. es werden gefullte Bond Pads er- 
zeugt und die gesamte Unterseite lb des Wafers wird mit der 
Glasschicht 11 beschichtet. AnschlieBend wird die Glas- 
schicht im Bereich der Atzgruben 6 mittels Schleifen oder 
Atzen wie in Fig. 8 dargestellt oder durch Abldsen der zuvor 
durch Lithographie im Bereich der Atzgruben aufgebrach- 
ten KunststorTschicht 15 mittels Lift Off Technik wie in Fig. 
8a dargestellt, entfernt, um darauf die Ball Grid Arrays an- 
zubringen, wie in Fig. 9 dargestellt. Nach Auftrennung ent- 
lang der Ebenen 9 werden Bauteile mit gekapselten Halblei- 
terstrukturen 2 erzielt. 

[0077] Das Glassystem der Schicht 4 und/oder 11 stellt ein 
zumindest binares System dar. Bevorzugt wird ein Mehr- 
komponentensystem. 

[0078] Als besonders geeignet hat sich das Aufdampfglas 
iyp 8329 der Firma Schott erwiesen, welches folgende Zu- 
sammensetzung in Gewichtsprozent aufweist: 

SiC-2 6 4,1 % 

BjOj 11,0 % 

Na 2 0 • 2,0 % *\ 

K 2 0 * 0,3 % y 2,3 * (in der Schicht =» 3,3 %) 

Li*0 J 

AI2O3 {in der Schicht => 0,5 %) 

[0079] Der elektrische Widerstand betragt ungefahr 10 10 

ft/cm (bei 100°C), 

der Brechungsindex etwa 1 ,470, 

die Dielektrizitatskonstante e etwa 4,8 (bei 25°C, 1 MHz) 
tan 8 etwa 80 x 10^ (bei 25°C, 1 MHz). 
[0080] Zur Erzielung besonderer Eigenschaften der Bau- 
teile kann es zweckmaBig sein, Glaser unterschiedlicher 
Glaszusammensetzungen fur die Glasschichten der Ober- 
seite und der Unterseite zu verwenden. Es ist auch moglich, 
mehrere Glaser mit unterschiedlichen Eigenschaften, z. B. 
hinsichtlich Brechungsindex, Dichte, Knoopharte, Dielek- 
trizitatskonstante, tan 6 nacheinander auf das Substrat auf- 
zudampfen. 

[0081] Anstelle der Elektronenstrahlverdampfung konnen 
auch andere Mittel zur ttberfuhrung von Materialien, die 
sich als Glas niederschlagen, angewendet werden. Das Ver- 
dampfungsmaterial kann sich beispielsweise in einem He- 
gel befinden, der durch eine ElektronenstoBheizung aufge- 
heizt wird. Eine solche ElektronenstoBheizung beruht auf 
der Emission von Gluhelektronen, die auf den Hegel hin be- 
schleunigt werden, um mit vorbestimmter kinetischer Ener- 
gie auf das zu verdampfende Material aurzutreffen. Auch 
mil diesen Verfahren lassen sich Glasschichten erzeugen, 
ohne das Substrat, auf dem sich das Glas niederschlagt, allzu 
stark thermisch zu be I as ten. 

[0082] Die Fig. 11, 11a und 12 zeigen eine weitere Aus- 
fuhrungsform der Erfindung. Hierbei sind auf der Unterseite 
lb des Substrats 1 eine Glasschicht 14 und eine Kunststoff- 
schicht 5 aufgebracht 

[0083] Bezugnehmend auf Fig. 1 1 werden auf der Ober- 
seite la des Substrats 1 mittels KunststorTlithografie die An- 
sc hlus ss truktur en oder Bond Pad Bereiche 3 mit einer struk- 
turierten KunststorTschicht oder Deckschicht 15 selektiv be- 
deckt Die Bereiche mit den Halbleiterstrukturen 2 bleiben 
frei. Danach wird die Oberseite des Substrats mit einer Glas- 
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Kopierschutzschicht 4 bedampft AnschlieBend wind die 
Kopierschutzschicht zumindest bis zum Niveau der Kunst- 
stoffschicht 15 weggeschliffen oder weggealzt. Nun wird 
die Kunstoffschicht 15 an der Oberseite la selektiv entfernt. 
[0084] Eine weitere M6glichkeit der Strukturierung zeigt 5 
Fig, 11a, in der analog der Fig. 11 mittels Kunststofflitho- 
graphie die Substratoberseite partiell mil Kunststoff bedeckt 
wird. In der nun folgenden Glasbedampfung tiberschreitet 
die Schichtdicke des aufgedampften Glases nicht die 
Schichtdicke der Kunststoffschicht In einem nachfolgenden 10 
Prozessschritt kann nun mittels Lift Off Technik die Kunst- 
stoffschicht sowie die darauf befindlichen GLasschicht abge- 
lost werden. 

[0085] Wie in Fig. 12 gezeigt ist, entsteht durch die Pro- 
zessierung analog Fig. 1 1 oder Fig. 11a ein Wafer, bei wel- 15 
chem die Halbleiterstrukturen 2 mit Glas beschichtet sind, 
wahrend die Anschlussbereiche 3 freiliegen. 
[0086] Bezugnehmend auf Fig. 13, welche eine besondere 
AusfUhrungsform filr die Hip Chip Technik darstellt, wer- 
den an der Oberseite des Wafers auf den Anschlussberei- 20 
chen 3 Ball Grid Arrays 18 aufgebracht. 
[0087] SchlieBlich wird der. Wafer zu hermetisch dichten 
Schaltungen zerteilt (sogenanntes dicing) und man erhalt 
kopiergeschiitzte Chips. 

[0088] Es ist ftir den Fachmann offensichtlich, dass die 25 
Erfindung nicht auf die beschriebenen Ausfuhrungsbei- 
spiele beschrankt ist 
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1. Verfahren zur Herstellung eines Kopierschutzes fiir 
eine elektronische Schaltung, umfassend die Schritte 
Bereitstellen eines Substrats (1), welches Halbleiter- 
strukturen (2) auf zumindest einer ersten Seite (la) des 
Substrats (1) aufweist, 35 
Bereitstellen eines Materials (23) zur Beschichtung des 
Substrats (1), 

Beschichten des Substrats (1) mit einer Kopierschutz- 
schicht (4). 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 40 
net, dass die Halbleiterstrukturen (2) zumindest be- 
reichsweise mittels der Kopierschutzschicht (4) abge- 
deckt werden und wobei die Kopierschutzschicht (4) 
dergestalt an das Substrat (1) angepasst wird, dass ein 
Atzverfahren, welches die Kopierschutzschicht (4) auf- 45 
lost, ebenfalls das Substrat (1) der art angreift, dass die 
Halbleiterstrukturen (2) zumindest teilweise zerstort 
werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet dass das Substrat (1) eine Halbleiterschicht 50 
aus Silizium umfasst und die Kopierschutzschicht (4) 
Silizium enthalt 

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet dass eine geschlossene 
Schicht als Kopierschutzschicht (4) aufgebracht wird. 55 

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kopierschutzschicht 
(4) Glas, insbesondere silikatisches Glas umfasst 

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kopierschutzschicht 60 
(4) ein Borosilikatglas mit Anteilen von Aluminium- 
oxid und Alkali ox id umfasst 

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kopierschutzschicht 
(4) aufgedampft wird. 65 

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kopierschutzschicht 
(4) ein zumindest binares System umfasst. 



9. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kopierschutzschicht 
(4) eine Abschirmung gegen elektromagnetische Wel- 
len umfasst 

10. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopierschutz- 
schicht (4) durch thermische Bedampfung oder durch 
Elektronenstrahlbedampfung aufdampft wird. 

11. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopierschutz- 
schicht (4) mit einer Dicke von 0,1 bis 1000 um auf das 
Substrat (1) aufgebracht wird 

12. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Beschichten des 
Substrats (1) mit der Kopierschutzschicht (4) bei einer 
Bias-Temperatur von unter 300°C durchgefiihrt wird. 

13. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Beschichten des 
Substrats (1) mit der Kopierschutzschicht (4) bei einem 
Druck von 10~ 3 mbar bis 10~ 7 mbar durchgefiihrt wird. 

14. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Glasschicht 
(14) auf eine der ersten Seite (la) gegenuberliegende 
zweite Seite (lb) des Substrats (1) aufgebracht wird. 

15. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Kunststoff- 
schicht (5) auf eine der ersten Seite (la) gegeniiberlie- 
gende zweite Seite (lb) des Substrats (1) aufgebracht 
wird. 

16. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass 

das Substrat (1) gediinnt wird, 

Atzgruben (6) mit Bond Pads (3) auf der ersten Seite 
(la) des Substrats (1) als Atzstop erzeugt werden, 
eine Kunststoffschicht (10) mittels Kunststofflithogra- 
fie auf eine der ersten Seite (la) gegenuberliegende 
zweite Seite (lb) des Substrats (1) aufgebracht wird, 
wobei die Bond Pads (3) offen bleiben, 
Kontakte (7) auf der zweiten Seite (lb) durch Be- 
schichten mit einer leitfahigen Schicht erzeugt werden, 
ein Ball-Grid-Array (8) aufgebracht wird und das Sub- 
strat (1) in einzelne Chips zerteilt wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Kunststoffschicht (10) auf der zwei- 
ten Seite (lb) wieder entfernt wind, 

18. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass 

eine der ersten Seite (la) gegenuberliegende zweite 
Seite (lb) des Substrats (1) mit einer 1 um bis 50 um 
dicken Glasschicht (11) bedampft wird und 
unter der Glasschicht (11) befindliche Bond Pads (7) 
mittels Schleifen oder Atzen freigelegt werden. 

19. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass Atzgruben (6) mit 
leitfahigem Material gefullt werden. 

20. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass 

das Substrat (1) Anschlussstrukturen umfasst, welche 
mit einer strukturierten Deckschicht (15) beschichtet 
werden, bevor das Beschichten mit der Kopierschutz- 
schicht (4) durchgefiihrt wird, 

die Kopierschutzschicht (4) gediinnt wird, zumindest 
bis die Deckschicht (15) freigelegt ist und 
die Deckschicht (15) zur Freilegung der Anschluss- 
strukturen (3) entfernt wind. 

21. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest Ab- 
schnitte einer Deckschicht (15) und zumindest Ab- 
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schnitte der Kopierschutzschicht (4) mittels Lift Off 
Technik entfemt werden. 

22. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ball Grid Array 
(18) auf der ersten Seite (la) des Substrats auf (1) An- 5 
schlussstrukturen (3) aufgebracht wird. 

23. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Halbleiterstruk- 
turen (2) elektronische EntschlQsselungsmittel umfas- 
sen. 10 

24. Elektronisches Bauieil, herstellbar mil einem Ver- 
fahren nach einem der vorstehenden Anspriiche. 

25. Elektronisches Bauteil mit einem Kopierschutz, 
umfassend 

eine elektronische Schaltung auf einem Substrat (1) mit 15 
Halbleiterstrukturen (2) auf einer ersten Seite (la) des 
Substrats (1) und 
eine Kopierschutzschicht (4). 

26. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 24 oder 25, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kopierschutzschicht 20 
(4) ein erstes Material enthalt, wobei die Halbleiter- 
strukturen (2) zumindest bereichsweise von der Ko- 
pierschutzschicht (4) abgedeckt sind, die Kopier- 
schutzschicht (4) fest mit dem Substrat (1) verbunden 

ist und das erste Material derart bestimmt ist, dass ein 25 
Atzverfahren, welches die Kopierschutzschicht auflost, 
cbcnfalls das Substrat derart angreift, dass die elektro- 
nische Schaltung zerstort wird. 

27. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 
24 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat 30 
(1) eine Halblei terse hicht aus Silizium umfasst und die 
Kopierschutzschicht (4) Silizium enthalt. 

28. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 
24 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopier- 
schutzschicht (4) eine geschlossene Schicht umfasst. 35 

29. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 
24 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopier- 
schutzschicht (4) Glas, insbesondere silikatisches Glas 
umfasst. 

30. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 40 
24 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopier- 
schutzschicht (4) ein Borosilikatglas mit Anteilen von 
Aluminiumoxid und Alkalioxid umfasst 

31. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 
24 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopier- 45 
schutzschicht (4) aufgedampft ist. 

32. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 
24 bis 31, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopier- 
schutzschicht (4) ein binares System umfasst 

33. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 50 
24 bis 32, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopier- 
schutzschicht (4) eine Abschirmung gegen elektroma- 
gnetische Wellen umfasst. 

34. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 
24 bis 33, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopier- 55 
schutzschicht (4) durch thermische Bedampfung oder 
durch Elektronenstrahlbedampfung aufgedampft ist. 

35. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 
24 bis 34, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopier- 
schutzschicht (4) eine Dicke von 0,1 um bis 1000 um 60 
aufweist. 

36. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 
24 bis 35, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat 
(1) Anschlussstrukturen (3) aufweist und auf einer der 
ersten Seite (la) gegenUberliegenden zweiten Seite 65 
(lb) des Substrats (1) erhabene Anschlusskontakte (8) 
angeordnet sind, wobei die Anschlusskontakte (8) mit 
den Anschlussstrukturen (3) elektrisch verbunden sind. 
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37. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 36, dadurch 
gekennzeichnet, dass die zweite Seite (lb) des Sub- 
strats (1) zwischen den Anschlusskontakten (8) mit 
Kunststoff (10) beschichtet ist, wobei die Anschluss- 
kontakte (8) kontakticrbar freiliegen. 

38. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 36 oder 37, 
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Seite (lb) des 
Substrats (1) zwischen den Anschlusskontakten (8) mit 
Glas (11) beschichtet ist, wobei die Anschlusskontakte 
(8) kontaktierbar freiliegen. 

39. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 
24 bis 38, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat 
(1) Anschlussstrukturen aufweist und auf der ersten 
Seite (la) des Substrats (1) erhabene Anschlusskon- 
takte (18) angeordnet sind, wobei die Anschlusskon- 
takte (18) mit den Anschlussstrukturen (3) elektrisch 
verbunden sind. 

40. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 
24 bis 39, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Ko- 
pierschutzschutzschicht (4) auf der ersten Seite (la) 
des Substrats (1) zwischen Anschlusskontakten (3, 18) 
erstreckt, wobei die Anschlusskontakte (3, 18) kontak- 
tierbar freiliegen. 

41. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 
24 bis 40, dadurch gekennzeichnet, dass die elektroni- 
sche Schaltung Entschliisselungsmittel umfasst. 

42. Entschliisselungsgerat zur Entschlusselung von 
verschlusselten Signalen, insbesondere des Bezahl- 
rundfunks umfassend ein Bauteil nach einem der An- 
spriiche 24 bis 41. 

43. Vorrichtung ausgebildet zur Durchfuhrung des 
Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 23. 

44. Verwendung einer Beschichtung auf einer elektro- 
nischen Schaltung, welche insbesondere nach einem 
Verfahren gemafi einem der Anspriiche 1 bis 23 her- 
stellbar ist und/oder ein Bestandteil eines elektroni- 
schen Bauteils gemafi einem der Anspriiche 24 bis 41 
ist, als Schutz gegen das Freilegen der Schaltung durch 
Wegatzen der Beschichtung. 
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